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p 1st eine der Verschiebungscoinponenten und muss als Function dor Zeit r bekannt sein, die &, ft und y variiren von Componento zu Com-ponente. Das kommt zum Tliell auf die Boltzman n V;ho Thoorie hinaus, der gegenuber sie specialisirter 1st. Ihr Urhober woist imch, dass sie sicb der Erfahrung ganz gut anpasst.
Der Verfasser dieses ist zu fdmlichen Formeln, wonitfKtons fur ho-sondere Falle gelangt, wie die vorstehenden, indem or von dor Annidit ausging, dass die Nachwirkuiigsorscheinungon wesontlich <lt*r ^eiifen-seitigen Beeini9.ussiiDg dcs DcibrniationsvorgangoH und der Wiirnm-verbreitung ihre Entstehung verdankcn. Da joile Deibrnutiion mil Temperaturiinderungeii verbunden int., und andeivrseitH Toinpt'ratur-anderungen Deformationen bewirkon, iniiFKtMi fiir boido Hiniultant^ Differentialgleichungen bestehcn, und w<ul die Delornuiiioncn HIO)I anderH verbreiten wie die Temperaturfuiderungon, kounon orntt»rc atu-h nicht den gewohnlichen ElaHticitiitsgosK^tzon eiitsprcchcn. Die I)iiVor*»ntiul-gleichungen abzuloiten iat nicht schwer, sie zu inic^rin^n g<'lingt uicht einnial in den einfacbston Fallen, zuiiuil noch, wonn bi'i <lt»r Wtirmo-verbreitung aucli die Ausatrahlung zu berucknichtigcn iat. I oh who daher davon ab, auch diese Thoorio darzuwttslloru Moinos Knioiitt«nn komint bei der Nachwirkung iiborliaupt nicht blons oin Uin.sttuul in Frage, wahrschemlich giebt es mehrere (vrunda fur NaohwirkuuiL(H-erscheinungen.
Aucli darauf ist noch hinzuweisan, <!UHH ein<^ Th<»ono {lor Nuo!»-wirkung docli eigentliclx auf den Ei^tmHchartc^n dor foHton Korpor aufgebaut seio rniisste. In dieser HiiiHicht #oniitft iluitHuohliolt nur Neesen's Theorie, denu ihre Grundannahino bowtiinintor Sc.hwingungH-centra fur die Molokeln botriilt gorado f OH its Kiirper.
Als rein mathomatische Thoorio diirfto <lio Bolt zniann\sctlie ullnt anderen vorzuziehen sein, ziunal nie aich in it, Leichtigkoit H<»hr vorall-gemeinern lasst.
Von Einzelheiten, die Naebwirkung betrofVond, ist hior nnr Kul-gendes liervor zu heben.
Kohlrausch bereits hat gofmiden, daH.s dio Naohwii%kun^ in nohr hohein Grade von der Temperatur abhiingt. Int oino Nachwirkun^H-erscheinung eingeleitet, so liiuft nio rancher ab, wonn dio Tomporutur erhoht wird; gleicho Deformatioiion warden doHhalb zu Anfan^ l»oi hoherer Temperatur grossero Nachwirkungon in glcnohon Zoit.on KO!HUK Die Constanten seiner Formeln sind darum auch von dor Tomperatur abnangig1). In seiner Nachwirkungaformel ,7; —: (}{."" faiui or fur die Nachwirkung bei Silberdraht nach Torsion C proportionnl dor unt 21,5° vermehrten Temperatur in Gradon CelniuH, «o daHK (• nioh ganz gewaltig mit der Temperatur iindorn wtirdo. « dn^ogon orwi<m sich fast constant.
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